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Abstract of FR2766548 

Fluid transfer pipe, used in cars, comprises at 
least one inner layer (10) of a plastic, 
especially a polyphthalamide based plastic or 
one reinforced by the addition of a 
polyphthalamide elastomer, and an outer layer 
(1 2) of rubber, elastomer or thermoplastic 
material. Preferably the rubber or elastomer is 
a peroxide vulcanised CSM 
(chlorosulphonated polyethylene) or EPDM 
(ethylene propylene diene monomer 
terpolymer), and the two layers are stuck 
directly together. In a variant of the design the 
Inner plastic layer has a thin inner covering of 
a rubber or elastomer material, and the inner 
and outer layers can have a thin layer of a 
plastic adhesive material between them, e.g. a 
rubber solution, an EVA (ethylene vinyl acetate 
copolymer) adhesive or PVA (polyvinyl 
alcohol) combined with vinyl acetate. The pipe 
can be made by extrusion or coextrusion. 

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 




http://v3.espacenet.coin/textdoc?DB=EPODOC&IDX-FR2766548&F-0 



8/14/2007 



(19) REPUBLIQUE FRANQAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



(ij) N** de publication : 

(a n'utiliser que pour ies 
commandes de reproduction) 

d'enregistrement national : 

Intel®: F 16 L 11^20 



2 766 548 
97 09259 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



(§) Date de depdt : 22.07.97. 
@)prlorlt6: 


0) 


Demandeur(s) 

— FR. 


: HUTCHINSON SOCfETE ANONYME 






Inventeur(s) : 


ANDRE MAXIME. 


Date de mise a la disposition du public de la 
demande : 29,01.99 Bulletin 99/04. 








Liste des documents cit^ dans le rapport de 
recherche pr^iimlnaire : Se reporter ^ la fin du 
present fascicule 








References a d'autres documents nationaux 
apparentes : 


© 


Titulaire(s) : 








Mandatalre(s) 


: CABINET ORES. 



< 

I 

00 

in 

CO 
CO 

1^ 

CM 



TUYAU DE TRANSFERT DE FLUIDE, EN PARTICULIER DE CARBURANT POUR VEHICULE AUTOMOBILE. 

(§) L'invention concerne un tuyau de transfert de fluide, 
en particulier de carburant pour vehicule automobile, com- 
prenant une couche interne (10) de poiyphtalamide recou- 
verte d'une couche externe de protection (12) en 
caoutchouc ou en elastomere vulcanise ou encore en ther- 
nnoplastique. 

L'invention am^llore les caract^rlstiques mecaniques et 
thermiques des tuyaux de carburant et leur Impermeabilite 
aux carburants alcoolises. 
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TXJYAU DE TRAKSFERT DE FLUIDE, EN PARTI CULXER DK CARBXJRAKT 
POUR VEHICUIiE AUTOMOBILE. 

L' invention concerne un tuyau de transfert de 
fluide, en particulier de carburant pour vehicule 
automobile, qui est utilisable egalement dans d'autres 
domaines tels que 1 ' industrie chimique et 1 « industrie 
petroliere, par example. 

Les tuyaux de transfert de fluide, notatnment 
de carburant, qui etaient traditionnellement realises en 
caoutchouc, ont ete remplaces par des tuyaux en matiere 
plastique qui sont plus legers, moins encombrants et 
moins chers, mais qui ont une mauvaise tenue au feu, ou 
par des tuyaux a structure complexe comprenant au moins 
xme couche interne de matiere plastique et une couche 
externe de protection en caoutchouc ou en Slastomdre 
vulcanise, la matiere plastique pouvant @tre une matiere 
fluor^e (en general tres couteuse) ou un polyamide (dont 
l*impermeabilite aux carburants alcoolises est mediocre) . 

On cherche done actuellement a realiser un 
tuyau de carburant qui soit peu couteux et de fabrication 
aisee et qui ait une structure simple, une excellente 
impermeability aux carburants (y compris les carburants 
alcoolises) , une bonne tenue au feu, une bonne resistance 
aux chocs et de bonnes caract^ristiques mecaniques. 

L' invention propose, dans ce but, un tuyau 
comprenant au moins une couche interne de matiere 
plastique et une couche externe de caoutchouc, 
d'elastomere ou de matiere thermoplastique, caract6rise 
en ce que la couche interne precitee est a base de 
polyphtalamide , 

Un tel tuyau rSpond aux besoins mentionnes ci- 
dessus, car il a une excellente tenue mecanique et 
thermique et xine tres bonne impermeabilite, notamment aux 
carburants alcoolises. 

De preference, la couche ext^rieure de ce 
tuyau est un caoutchouc ou un elastomere vulcanise aux 
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peroxydes, du type CSM ou EPDM par exemple, qui permet 
una adherence directs a la couche interne de 
polyphtalamide . 

En variants, la couche externe peut 6tre en un 
thermoplastique tel que PA12 ou PAll, ou un 
polypropylene , 

La couche interne de polyphtalamide peut etre 
recouverte interieurement d'une couche mince de 
caoutchouc ou d'elastomdre, pour ameliorer I'^tancheite 
du montage de ce tuyau sur un embout ou un tube rigide de 
connexion . 

Le tuyau selon 1* invention est destine en 
particulier au transport de carburant pour vehicule 
automobile, mais peut etre utilise pour le transfert de 

tout fluide (eau, huile, air, ), dans 1 ' Industrie' en 

general . 

invention sera mieux comprise et d'autres 
caracteristiques, details et avantages de celle-ci 
apparaxtront plus clairement a la lecture de la 
description qui suit, faite en reference a\ax dessins 
annexes dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique en coupe 
d'uun tuyau selon 1' invention ; 

- la figure 2 est une vue schematique en coupe 
d*une variants de realisation. 

Le tuyau represente en figure 1 est 
typiquement un tuyau de transfert de carburant pour 
vehicule automobile et comprend une couche interne 10 de 
matiere plastique impermeable au fluide transports et une 
couche externe 12 de protection en caoutchouc ou en 
elastomdre vulcanise, qui adhere directement a la couche 
interne 10 . 

Selon 1' invention, cette couche interne 10 est 
en polyphtalamide, tel que celui qui est commercialise 
sous la denomination AMODEL par la Society AMOCO OIL 
COMPANY, ce polyphtalamide €tant en principe destine a 
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des moulages par injection, mais etant utilise selon 
1 ' invention dans des precedes d' extrusion ou de 
coextrusion, Avantageusement , la tenue aux chocs de cette 
matiere peut 6tre amelioree par addition d* elastomere au 

5 polyphtalamide. 

La couche 12 d ' elastomere qui recouvre la 
couche interne 10 de polyphtalamide est de preference en 
un ^lastomere ou un caoutchouc vulcanise aux peroxydes, 
tel en particulier qu'un CSM (polyethylene chloro- 

10 sulfone) ou un EPDM (terpolymdre d'^thyldne^ de propylene 
et d'un di^ne monomere) , ces mati^res ayant la propriete 
d' adherer directement au polyphtalamide precite. 

Bien entendu, on peut egalement prevoir une 
couche mince d'un adhesif approprie [des colles, des 

15 liants, une dissolution de caoutchouc dans un solvant/ 
des polymdres greffes, des copolymdres ethylene-acetate 
de vinyle (poly(EVA)), du poly(alcool de vinyle) , en 
combinaison avec de 1* acetate de vinyle (PVAli ou EVOH) ] 
entre la couche interne 10 de polyphtalamide et la couche 

20 externe 12 de caoutchouc ou d'elastomere vulcanise. 

Typiquement, et dans le cas d'un tuyau de 
transfert de carburant, I'epaisseur totale de la parol du 
tuyau peut etre de I'ordre de 3 mm ou moins, par exemple 
d' environ 1 mm, l»epaisseur de la couche interne 10 etant 

25 de 0,5 mm environ ou moins et celle de la couche externe 
12 d' environ 0,5 a 2,5 mm. Quand l^epaisseur totale est 
d' environ 1 xmi, I'epaisseur de la couche interne 10 est 
d' environ 0,3 a 0,5 mm et celle de la couche externe 12 
d' environ 0,5 k 0,7 mm, 

30 Dans la variant e de realisation representee 

schematiquement en figure 2, le tuyau selon 1 ' invention 
comprend une couche 12 de protection en caoutchouc ou 
elastomere vulcanise, une couche interm^diaire 10 en 
polyphtalamide, et une couche interne 14 de caoutchouc ou 

35 d* Elastomere qui recouvre int^rieurement la couche 10 de 
polyphtalamide et qui a une epaisseur faible, mais 
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suffisante (typiquement de quelques dixiemes de mm) pour 
assurer une etancheite satisf aisante sur un tube ou un 
embout rigide de connexion, les matidres des couches 12 
et 14 pouvant etre identiques ou differentes. 

Conuue dans la realisation de la figure 1, une 
couche mince d*un adh^sif approprie peut etre pr^vue 
entre les couches 10 et 12 d'une part et entre les 
couches 10 et 14 d' autre part, si necessaire. 

De faqon generale, le tuyau selon 1' invention 
a des caracteristiques mecaniques et thermiques et \me 
impermeabilite aux carburantS/ notamment alcoolises, qui 
sont notablement sup6rieures a eel les des tuyaux de la 
technique ant^rieure" a structure complexe comprenant une 
couche interne de polyamide ou analogue et une couche 
externe de protection en caoutchouc ou en elastomere 
vulcanise. 

En particulier, les tuyaux selon 1» invention 
peuvent supporter des temperatures d* utilisation en 
continu de I'ordre de 180-190^C, tandis que celles des 
polyamides sont de l^ordre de 110 a ISO^'C et celles des 
PBT (poly-terephtalate de butylene) de I'ordre de 120 a 
160 ^C. La permeabilite d'un polyphtalamide k un carburant 
sans plomb contenant 5% de methanol est d* environ 
30 g/m^/24h, alors que celle d'un polyamide 6 est de 
150 g/m^/24h. La permeability d^un polyphtalamide a un 
fluide contenant de 1' ether est de 15 g/mV24h, celle d'un 
polyamide 6 de 3 5 g/m^/24h et celle d'un PBT de 
120 g/mV24h. 

Enfin, le tuyau selon 1' invention peut etre 
realise de fagon classique par extrusion ou coextrusion, 
avec un prix de revient concurrent ie 1 • 
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REVENDICATIONS 

1) Tuyau de transfert de fluide, en 
particulier de carburant pour v6hicule automobile, 
comprenant au moins une couche interne (10) de matiSre 

5 plastique et une couche exteme (12) de caoutchouc, 
d'elastomere ou de matiere thermoplastique , caracterise 
en ce que la couche interne (10) precitee est a base de 
polyphtalamide . 

2) Tuyau selon la revendication 2, caracterise 
10 en ce que la tenue aux chocs de la couche interne (10) 

est renforc^e par addition d'un eiastomere au 
polyphtalamide . 

' ' 3)' Tuyau selon la revendication 1 ou 2, 

caracterise en ce que la couche externe (12) est en un 

15 caoutchouc ou un elastomere vulcanise aux peroxydes. 

, 4) Tuyau selon la revendication 3, caracterise 

en ce que le caoutchouc ou l»eiastom^re est im CSM ou un 
EPDM. 

5) Tuyau selon 1 ' une des revendications 
20 precedentes, caracterise en ce que la couche interne (10) 

de matiere plastique adhere directement a la couche 
exteme (12) . 

6) Tuyau selon l*une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que son gpaisseur est 

25 d* environ 1 mm dans le cas d^un tuyau de transport de 
carburant, I'epaisseur de la couche interne (10) de 
matiere plastique etant d' environ 0,3 a 0,5 mm et celle 
de la couche externe (12) de caoutchouc ou d'^lastomSre 
etant d ' environ 0,5 a 0,7 mm . 

30 7) Tuyau selon I'une des revendications 

precedent es, caracterise en ce que la couche (10) de 
matiere plastique est recouverte interieurement d*une 
couche mince (14) de caoutchouc ou d ' elastomdre . 

8) Tuyau selon 1 ' une des revendications 

35 precedentes, caracterise en ce qu'il comprend une couche 
mince de matidre adhesive entre la couche (10) de matiere 
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plastique et la ou les couches (12/ 14) de caoutchouc ou 
d'elastomere. 
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